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(54) Title: ADHESIVE SYSTEM AND METHOD FOR ACTIVATING OR DEACTIVATING SAID ADHESIVE 
(54) Titre : SYSTEME ADHESIF ET PROCEDE D' ACTIVATION OU DES ACTIVATION DE L' ADHESIVE 




(57) Abstract: The invention relates to an adhesive system in which adhesiveness can be activated or deactivated, comprising an 
adhesive composition which is based on hydrocolloids and is applied on a base such as the skin, and at least one agent that is able 
to act on the hydrocolloids in such a way that the physico-chemical state thereof is modified and adhesiveness is activated or deac- 
tivated. The invention also relates to a device for carrying out the inventive system and a method for activating or deactivating the 
adhesiveness of an adhesive composition. 



2? (57) Abrege : La presente invention a pour objet un systeme adhesif a adhesivite activable ou desactivable comprenant une compo- 
sition adhesive a base d'hydrocollo'ides destinee a etre appliquee sur un support tel que la peau et au moins un agent capable d'agir 
sur les hydrocolloides de facon a modifier leur etat physico-chimique et activer ou desactiver 1' adhesivite. L' invention a egalement 
pour objet un dispositif de mise en oeuvre du systeme, et un procede d' activation ou deactivation de 1' adhesivite d'une composition 

1^ adhesive. 



WO 03/061720 



PCT/FR03/00225 



1 



SYTEME ADHESIF ET PROCEDE D ' ACTIVATION OU DESACTIVATION DE L' ADHESIVE 



10 



L- invention concerne le domaine des adhesifs 
colles sur un support tel que la peau, notamment dans le 
domaine medical, et plus particulierement les adhesifs 
dont les proprietes d' adhesion sont declenchables , c'est- 
a-dire activables et/ou desactivables . 

Dans le domaine medical en particulier, il est 
frequent qu< il . faille fixer un dispositif ou produit 
(designes ci-apres par le terme unique « produit ») 
directement sur le corps humain. Il peut s'agir d'un 
15 pansement, d'une bande, d'une poche de colostomie, ou tout 
autre produit. La fixation se fait au moyen d'un adhesif 
present sur une surface du produit a fixer, que l'on vient 
mettre en contact avec la peau d'un individu. 

Des adhesifs pouvant etre colles a meme la peau 
20 sont connus de l'homme du metier, et differentes 
compositions adhesives ont ete developpees depuis tres 
longtemps. Certaines de ces compositions adhesives 
contiennent des hydrocolloides . On citera notamment les 
documents FR 2 393 838 et US 4,253,460 de B.R. Squib & 
25 Sons, inc., le document WO 00/54820 de COLOPLAST A/S, le 
document FR 2 733 508 de B BRAUN BIOTROL. 

Compte tenu de leur utilisation, ces compositions 
adhesives doivent presenter plusieurs caracteristiques 
parf ois contradictoires . 
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Tout d'abord, elles ne doivent de preference pas 
contenir de composants irritants pour la peau, 
puisqu' elles sont en contact direct avec cette derniere, 
parfois pour des periodes de temps prolongees (plusieurs 

5 heures, plusieurs jours, voire plus) . 

L' adhesion doit etre suffisamment forte pour 
maintenir le produit en place pendant des periodes de 
temps parfois longues, malgre une activite normale de 
l'individu portant le produit. Elle doit se produire 

10 facilement et rapidement au moment de la mise en place du 
produit . 

Cependant, il est egalement necessaire que le 
produit puisse etre retire, c'est-a-dire decolle, soit 
immediatement apres la pose pour permettre un 
15 repositionnement du produit, soit au terme de la duree 
normale d • utilisation du produit, sans que cette etape 
soit douloureuse pour l'individu porteur et sans laisser 
de residus sur la peau. 

Ce probleme a ete etudie, et plusieurs solutions 
20 ont ete envisagees a ce jour, basees sur 1' utilisation 
d'un adhesif desactivable . 

On connaxt en particulier une composition adhesive 
particuliere collant par pression et desactivee 
lorsqu'elle est mise en contact avec un exces d'eau 
25 (US 5,032,637 et US 5,352,516 de Adhesives Research, 
Inc.). On connait egalement une composition adhesive 
particuliere pouvant etre desactivee par irradiation aux 
UV (US 4,286,047 de Minnesota Mining and Manufacturing 
Company) . On connaxt aussi des compositions adhesives 
30 particulieres pouvant etre desactivees par irradiation 
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avec de la lumiere visible ou une faible dose d'UV (US 
6,184,264 et WO 00/61692 de Smith & Nephew pic). Enfin, on 
connait des compositions adhesives pouvant etre activees 
ou desactivees par une modification de la temperature 
5 (WO 90/13420, US 6,210,724, et 5,387,450 de Landec Labs, 
Inc., et WO 01/60302 de Procter & Gamble Company) . 

Des inconvenients subsistent cependant . Une 
deactivation en presence d'eau n' est pas du tout 
recommandee dans certaines applications, tout 
10 particulierement dans le cas d'une poche de colostomie 
destinee a contenir un milieu liquide et pour laquelle on 
cherche au contraire a eviter toute fuite et a maintenir 
un maximum d' adhesion en presence d'humidite. Par 
ailleurs, il n'est pas toujours facile ou recommande 
15 d'irradier un individu avec des UV, ou de le soumettre a 
une elevation de temperature. 

Les inventeurs ont done cherche a s'affranchir des 
inconvenients connus, et a developper une nouvelle 
composition adhesive dont l'adhesivite est facilement 
20 activable et/ou desactivable . 

Au terme de longues recherches, les inventeurs ont 
montre que, de facon tout a fait surprenante, il n' etait 
pas necessaire de developper une nouvelle composition, 
mais que, contrairement a 1 ' enseignement de l'art 
25 anterieur, il etait possible d'activer et/ou desactiver 
l'adhesivite d'une composition adhesive connue par simple 
modification de son environnement . 

Plus precisement, les compositions adhesives dont 
l'adhesivite peut etre activee ou desactivee selon 
30 1' invention sont a base d' hydrocolloides . 
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L' interet de 1' invention est particulierement 
evident dans le domaine medical pour toute application sur 
le corps humain, mais il l'est egalement pour toute 
application non-medicale sur le corps hutnain, ainsi que 
pour toute utilisation d'un adhesif pour laquelle on 
souhaite maitriser le moment de 1' adhesion ou du 
decollement dudit adhesif . 

L' invention a done pour objet un systeme adhesif a 
adhesivite activable ou desactivable , comprenant une 
composition adhesive a base d' hydrocolloides destinee a 
Itre appliquee sur un support, et au moins un agent 
chimique capable d'agir sur lesdits hydrocolloides de 
ladite composition adhesive pour modifier leur etat 
physico-chimique de fagon a activer ou desactiver 
1' adhesivite du systeme. On entend par le terme « agir 
sur » aussi bien le fait d'agir sur que de reagir avec . 

Le support sera de preference la peau d'un 
individu . 

Le terme « activer » signifie rendre la 
composition adhesive ou sensiblement plus adhesive. Le 
terme « desactiver » signifie rendre la composition non- 
adhesive ou sensiblement moins adhesive. 

Sans vouloir etre lie par une quelconque theorie, 
on suppose que 1' activation ou la deactivation de 
1' adhesivite est liee a une modification des interactions 
entre les chaines polymeres existant au sein de la 
composition adhesive en presence de 1' agent, qui a pour 
consequence de modifier l'etat visco-elastique de la 
composition adhesive, et en particulier de modifier sa 
capacite de dissipation de l'energie au moment du 
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decollement, ce changement etant lie a la modification par 
1' agent de 1 * etat physico-chimique des polymeres, 
notamment plastif ication, gonflement, dissolution, 
formation de complexes, de ponts ou d' interactions . 
5 L ' agent chimique capable d' agir sur les 

hydrocolloides par modification de leur etat physico- 
chimique de fagon a desactiver l'adhesivite peut etre tout 

agent capable de former un complexe ou des ponts ou des 

interactions avec les hydrocolloides ou entre les 
10 hydrocolloides, ce que l'on qualifiera par le vocable 

general de « deactivation ». On pari e alors d' agent anti- 

adhesif . 

L' agent chimique capable d'agir sur les 
hydrocolloides par modification de leur etat physico- 
15 chimique de facon a activer l'adhesivite peut etre tout 
agent- capable d' ameliorer l'af finite du systeme 
polymerique avec l'eau, ce qui peut se traduire notamment 
par la plastif ication, le gonflement voire la dissolution 
dans l'eau d'un hydrocolloide ou d'un complexe a base 
20 d' hydrocolloides, et ce que l'on qualifiera par le vocable 
general de « activation ». On parle alors d' agent adhesif. 

Un agent anti-adhesif selon 1' invention peut etre 
choisi parmi notamment les ions divalents, ions 
trivalents, ions tetravalents , tels que Ba 2+ , Ca 2+ , Mg 24 , 
25 Al 3 \ Zn 2+ , Fe 2+ , Fe 3+ , Cu 2+ , Ce 3+ , Cr 3+ , Zr 4+ , lesdits ions 
pouvant etre hydroxyles ou non, ou d' autres especes 
complexantes telles que borates, carbonates, Rouge 
Congo, phosphates et polyphosphates, tensioactifs non 
ioniques, tensioactifs cationiques ou anioniques , 
30 polyelectrolytes cationiques, polyelectrolytes anioniques 
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ou zwitterioniques, tannins vegetaux, polyphenols de 
synthese ou toute autre molecule organique capable 
d'exercer une fonction astringente. 

Un agent adhesif selon 1' invention peut etre 1 ' eau 
5 ou une solution aqueuse d'ions ou de molecules facilitant 
la plastification ou le gonflement de 1 • hydrocolloide et 
notamment d'ions monovalents tels que H + , Li + , Na + , K + , 
Cs + , Ag + , Hg + , NH 4 + , OH" , CI", Br", N0 3 ' ou d'especes 
ioniques non complexantes telles que sulfate, perchlorate 
10 ou tetraf luoroborate . 

L' agent chimique agissant sur les hydrocolloides 
peut etre apporte notamment sous forme de liquide, par 
exemple d'une solution aqueuse. L'homme du metier saura 
choisir la forme la plus appropriee, de meme qu' il saura 
15 choisir la " quant ite appropriee d' agent chimique. A titre 
indicatif, on utilisera 1' agent chimique a une 
concentration massique de 0,5 a 10%, de preference 0,5 a 
5% . 

L' invention a egalement pour objet un dispositif 
20 de mise en ceuvre du systeme adhesif a adhesivite activable 
ou desactivable selon 1' invention, comprenant un produit 
destine a etre colle sur un support comprenant sur une 
surface une composition adhesive a base d' hydrocolloides , 
et comprenant un moyen pour mettre un agent ant i -adhesif 
25 ou adhesif en contact avec la composition adhesive de 
facon a activer ou desactiver 1 ' adhesivite . 

Le produit peut etre une poche de stomie 
(urostomie, ileostomie, ou colostomie) , un pansement, une 
bande, notamment bande de protection post-operatoire, un 
30 patch, notamment patch a la nicotine, une couche-culotte , 
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un article pour incontinence adulte, un masque facial 
cosmetique ou medical, etc., et d'une maniere generale 
tout produit medical ou non medical devant etre colle sur 
un support, par exemple la peau d'un individu. 
5 Dans un mode de realisation, le moyen pour mettre 

un agent anti-adhesif ou adhesif en contact avec la 
composition adhesive peut etre un canal ou une poche 
dispose a proximite immediate de la surface comportant la 
composition adhesive et dont le materiau le separant de la 
10 composition adhesive est permeable a 1' agent adhesif ou 
anti-adhesif (par exemple toile non tissee) . L' utilisateur 
pourra introduire 1' agent anti-adhesif ou adhesif, par 
exemple sous forme de solution, dans le canal ou la poche 
pour declencher 1' activation ou la deactivation de 
15 1' adhesivite. L' introduction peut se faire par injection 
d'une' solution externe, ou par- ouverture d'un reservoir 
present dans le dispositif et contenant 1' agent anti- 
adhesif ou adhesif. 

Lorsque 1 ' utilisateur souhaite decoller le 
20 dispositif, il injecte un agent anti-adhesif ou ouvre le 
reservoir contenant un agent anti-adhesif, qui vient se 
repandre dans le canal ou la poche et qui, grace a la 
permeabilite du materiau, va entrer en contact avec la 
composition adhesive, agir sur les hydrocolloides de la 
25 composition adhesive et modifier leur etat physico- 
chimique. Cela a pour resultat de desactiver 1 ' adhesivite , 
et de faciliter le decollement du dispositif. Le 
decollement pourra avoir lieu soit pour permettre un 
repositionnement du produit, soit au terme de la duree 
30 normale d ' utilisation du produit. 
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Inversement, lorsque l'on souhaite activer une 
composition adhesive, soit au moment de la pose soit apres 
repositionnement, il convient de mettre en contact au 
moment voulu une composition adhesive a base 
5 d'hydrocolloldes (par hypothese a l'etat non adhesif ou 
peu adhesif) avec un agent adhesif qui vient modifier 
l'etat physico-chimique des hydrocolloxdes et activer 
1'adhesivite. La mise en contact peut etre faite soit par 
le biais du canal ou de la poche, comme precedemment , soit 
10 par simple application d'un agent adhesif sur la surface 
du dispositif comprenant la composition adhesive ou sur la 
surface du support sur lequel la composition adhesive doit 
etre appliquee. 

L' invention a done egalement pour objet un procede 
15 d' activation ou deactivation de 1'adhesivite d'une 
composition adhesive a base d'hydrocolloldes. 

Plus precisement, 1' invention a pour objet un 
procede de deactivation de l'adhesivit£ d'une composition 
adhesive a base d' hydrocolloides , dans lequel : 
20 - on colle sur un support un produit comprenant 

sur une surface une composition adhesive a base 
d'hydrocolloldes, et comprenant un moyen de 
mise en contact d'un agent anti-adhesif avec la 
composition adhesive, 
25 - on met un agent anti-adhesif en contact avec la 

composition adhesive a base d'hydrocolloldes de 
fagon a desactiver 1 ' adhesivite , 
on laisse agir, 

on decolle le produit du support. 
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L'homme de l'art ou 1 1 utilisateur pourra aisement 
determiner le temps de contact, c'est-a-dire le temps 
necessaire a 1' agent anti-adhesif pour desactiver 
1 ' adhesivite . 

5 L' invention a egalement pour objet un procede 

d' activation de 1' adhesivite d'une composition adhesive a 
base d' hydrocolloides, dans lequel : 

on met en contact avec un agent adhesif une 
composition adhesive a base d' hydrocolloides 
10 presente sur une surface d'un produit destine a 

etre colle sur un support, et comprenant un 
moyen de mise en contact de 1 ' agent adhesif 
avec la composition adhesive, de fagon a 
activer I 7 adhesivite, 
15 - on laisse agir, 

on colle le produit sur un support. 
L'homme de l'art ou 1 ' utilisateur pourra aisement 
determiner le temps de contact, c'est-a-dire le temps 
necessaire a 1' agent adhesif pour activer 1 ' adhesivite . 
20 Les hydrocolloides utilisables dans les 

compositions adhesives du systeme adhesif selon 
1' invention peuvent etre tout hydrocollolde , en 
particulier les polysaccharides tels que la gomme de guar, 
la gomme de caroube, les carraghenanes , l'amylose, 
25 1 'amylopectine, les substances pectiques, la gomme 
arabique, la gomme xanthane, les derives cellulosiques et 
notamment les ethers et . esters de cellulose, les 
substances proteiques d'origine animale ou vegetale telles 
que caseine, lecithine, albumine, gelatine, colle d'os, 
30 colle de poisson ainsi que les polypeptides de synthese 
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tels que acide polyaspartique , acide polyglutamique . Les 
hydrocolloides utilisables peuvent aussi etre bases sur 
des polymeres de synthese hydroxyles ou carboxyles tels 
que acide polyacrylique ou polymethacrylique, alcool 
5 polyvinyl ique, ainsi que tout polymere ou copolymere de 
synthese contenant des motifs capables de complexer les 
ions en solution aqueuse . 

Outre les hydrocolloldes, la composition adhesive 
peut comprendre tout composant classiquement utilise dans 
10 de telles compositions. Les composants suivants 
peuvent par exemple §tre presents : elastomeres 
et elastomeres thermoplastiques tels que caoutchouc 
naturel, polyisoprene, polybutadiene , polyisobutylene , 
polyacrylonitrile, poly-2 , 3 -dimethylbutadiene , 

15 polychloroprene (neoprene) , poly- dimethyls i loxane , 

polyacrylates, polymethacrylates ainsi que tout copolymere 
statistique ou a blocs et notamment les copolymeres 
contenant deux au moins des monomer es suivants: styrene, 
butadiene, isoprene, acrylonitrile, acrylate de butyle ou 
20 autres acrylates et methacrylates . 

Le plus generalement , la composition adhesive du 
systeme adhesif selon 1' invention contient en poids sur 
matiere seche au moins 5% d f hydrocolloldes , de preference 
de 7,5 a 70%, de preference encore de 10 a 65%. Le reste 
25 de la composition adhesive est constitue essentiellement 
d' elastomeres et elastomeres thermoplastiques cites ci- 
dessus. Le plus generalement, leur pourcentage en poids 
sur matiere seche est de 30 a 95%, de preference de 35 a 
90%, de preference encore de 50 a 90%. 
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La composition peut egalement renfermer un ou des 
additifs tels que materiaux fibreux inertes (naturels ou 
synthetiques) , celluloses, hemi-celluloses, lignines, 
tannins, protopectine, ainsi que des plastif iants , resines 
5 tackif iantes , anti-oxydants , colorants, etc. 

L' invention sera decrite plus en detail au moyen 
des figures ci-apres dans lesquelles : 

la figure 1 represente schematiquement en coupe 
transversale un dispositif de mise en oeuvre du 
10 systeme adhesif selon 1' invention, 

la figure 2 represente un dispositif de mise en 
oeuvre du systeme selon 1' invention, 
la figure 3 (3a et 3b) represente en coupe un 
moyen de mise en contact d'un agent anti- 
15 adhesif ou adhesif avec la composition adhesive 

a base d' hydrocolloldes . 

la figure 4 (4a et 4b) represente en coupe un 
autre moyen de mise en contact . 
La figure 1 represente schematiquement en coupe 
20 transversale un dispositif de mise en oeuvre du systeme 
adhesif selon 1' invention. Le dispositif est destine a 
etre colle sur un support (2) . II comprend sur une surface 
une composition adhesive a base d' hydrocolloldes (1) et 
est pourvu d'un moyen de mise en contact d'un agent 
25 adhesif ou anti-adhesif avec la composition adhesive de 
fagon a activer ou desactiver 1 ' adhesivite . Dans ce mode 
de realisation, ledit moyen est un canal (3) forme par 
1/ assemblage de deux membranes thermosoudees (4) de part 
et d' autre du canal, la membrane situee entre le canal et 
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la composition adhesive etant permeable a 1' agent anti- 
adhesif ou adhesif (par exemple toile non tissee) . 

La figure 2 represente tres schema tiquement une 
poche de colostomie (5) comportant un element circulaire 
5 adhesif au niveau de la zone d'ecoulement (6). L' element 
circulaire adhesif (1) est thermosoude (4) sur la poche de 
f agon a former un canal circulaire (3) dans lequel peut 
etre introduit 1' agent adhesif ou anti-adhesif. 

La figure 3 (Fig. 3a et 3b) represente un autre 
10 moyen de mise en contact de 1' agent adhesif /anti-adhesif 
avec la composition adhesive a base d' hydrocolloides fixee 
sur une surface d'un produit, par exemple une poche de 
colostomie (5) . Dans ce mode de realisation, le canal (3) 
est relie a un petit reservoir (7) qui est ouvert par 
15 enlevement d'un clip ou moyen analogue (8) . Une fois ce 
clip enleve, 1' agent adhesif ou anti-adhesif sous forme de 
liquide peut se repandre dans le canal (3) , entrer en 
contact avec la composition adhesive (1) et activer ou 
desactiver 1' adhesivite . 
20 La figure 4 (Fig. 4a et 4b) represente encore un 

autre moyen de mise en contact de 1' agent adhesif /anti- 
adhesif avec la composition adhesive a base 
d' hydrocolloides . Dans ce mode de realisation, 1' agent 
adhesif /antiadhesif sous forme de liquide est stocke avant 
25 utilisation dans un repli (10) d'une double -membrane du 
produit devant etre colle/decolle sur un support. Cette 
double membrane est adjacente a la surface (12) comportant 
la composition adhesive (1) , ladite surface etant realisee 
en un materiau permeable a 1' agent adhesif /anti-adhesif 
30 (exemple : toile non tissee) . Une traction exercee sur un 
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cordon (9) place sur la double -membrane permet de dechirer 
la membrane interieure (11) et done de liberer 1 ' agent 
adhesif /antiadhesif sous forme de liquide qui vient entrer 
en contact avec la composition adhesive a base 
5 d' hydrocolloldes et activer ou desactiver 1 ' adhesivite . 

EXEMPLE 1 

Un pansement hydrocolloide (commercialise sous la marque 
URGO ampoules) est colle sur une surface plane rigide 

10 (formica). Une solution de tetraborate de sodium (0.95g 
Borax + lmL HCl (0.1N) + 99mL H 2 0, pH=8.6) est injectee dans 
l'epaisseur de la couche hydrocolloide. Apres dix minutes 
de contact entre la solution et la couche hydrocolloide, 
on constate que le decollement du pansement est facilite 

15 par rapport a un pansement de reference identique colle 
sur la meme surface mais non mis en contact avec la 
solution. 

EXEMPLE 2 

20 Une poche de retention pour malades stomises ou poche de 
colostomie (commercialise sous la marque Almarys Optima de 
BBraun) est munie d'un disque pourvu sur sa face externe 
d' une composition adhesive, le disque etant thermosoude 
sur la poche de retention. Le disque adhesif est modifie 

25 de fagon a creer un canal a proximite de la zone 
d'ecoulement de la poche de colostomie. 

On realise des essais en collant la poche de 
colostomie par 1 ' intermediaire du disque adhesif sur une 
paroi en verre. Le percement central est rempli d'une 

30 solution aqueuse de NaCl 0.9% (simulation d'une fixation 
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sur un corps humain) et est term immerge dans cette 
solution pendant toute la duree d' utilisation fixee ici a 
24 heures . 

Au terme de cette duree, une solution anti- 
5 adhesive est injectee dans le canal au moyen d'une 
seringue . 

Apres deux heures de contact avec differentes 
solutions anti-adhesives, le disque est decolle 
manuellement. Un echantillon video permet d'evaluer la 
10 difficulty de decollement par rapport a un temoin (aucune 
solution ant i- adhesive) . 

Les resultats sont donnes dans le tableau suivant . 



Solution ant i- adhesive 


Temps de decollement 


Aucune (temoin) 


3 min 2 9 


Hydrogenocarbonate de sodium pH 8,6 
(2.5g NaHC0 3 + 50 mL H 2 0) 


1 min 2 3 


Chlorure de calcium a 1,7% massique 


52 s 


Tetraborate de sodium, pH 8,6 
(0.95g Borax +lmL HC1 (0.1N) +99mL 
H 2 0) 

. 


51 s 



15 On constate une amelioration notable, et en 

particulier un temps de decollement considerablement 
reduit, avec toutes les solutions testees, par comparaison 
avec le temoin. 



20 
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RE VEND I CAT I ONS 

1 . Systeme adhesif a adhesivite activable ou 
desactivable, comprenant une composition adhesive (1) a 
5 base d' hydrocolloldes destinee a etre appliquee sur un 
support (2), et au moins un agent chimique capable d'agir 
sur lesdits hydrocolloldes de la composition pour modifier 
leur etat physico- chimique de fagon a activer ou 
desactiver 1 ' adhesivite . 

10 2. Systeme adhesif selon la revendication 1, 

caracterise en ce que le support (2) est la peau. 

3. Systeme adhesif selon l'une ou 1' autre des 
revendications 1 et 2, caracterise en ce que 1' agent 
chimique capable d'agir sur les hydrocolloldes par 

15 modification de leur etat physico- chimique de fagon a 
desactiver 1' adhesivite est tout agent capable de former 
un complexe ou des ponts ou des interactions avec les 
hydrocolloldes ou entre les hydrocolloldes. 

4. Systeme adhesif selon la revendication 3, 
20 caracterise en ce que 1 ' agent chimique est choisi parmi 

les ions divalents, ions trivalents, ions tetravalents , 
tels que Ba 2+ , Ca 2 \ Mg 2 \ Al 3 \ Zn 2+ , Fe 2+ , Fe 3 \ Cu 2+ , Ce 3+ , 
Cr 3+ 7 Zr 4+ , lesdits ions pouvant etre hydroxyles ou non, ou 
d'autres especes complexantes telles que borates, Rouge 
25 Congo, phosphates et polyphosphates, tensioactifs non 
ioniques, tensioactifs cationiques ou anioniques , 
polyelectrolytes cationiques , polyelectrolytes anioniques 
ou zwitter ioniques, tannins vegetaux, polyphenols de 
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synthase ou toute autre molecule organique capable 
d'exercer une fonction astringente . 

5. Systeme adhesif selon l'une ou 1' autre des 
revendications 1 et 2 , caracterise en ce que 1' agent 

5 chimique capable d'agir sur les hydrocolloides par 
modification de leur etat physico- chimique de facon a 
activer l'adhesivite est tout agent capable d'ameliorer 
l'af finite du systeme polymerique avec l'eau, ce qui peut 
se traduire notamment par la plastif ication, le gonflement 

10 voire la dissolution dans l'eau d'un hydrocolloide ou d'un 
complexe a base d' hydrocolloides . 

6. Systeme adhesif selon la revendication 5, 
caracterise en ce que 1' agent chimique est choisi parmi 
l'eau, ou les ions monovalents tels que H + , Li + / Na + , K + , 

15 Cs + , Ag + , Hg + , NH 4 + , OH", Cl", Br", N0 3 " ou parmi les especes 
ioniques non complexantes telles que sulfate, perchlorate 
ou tetraf luoroborate . 

7. Systeme adhesif selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 6, caracterise en ce que 1' agent 

20 capable d'agir sur les hydrocolloides est sous forme de 
liquide, en particulier de solution aqueuse. 

8. Systeme adhesif selon l'une quelconque des 
revendications 1 a 7, caracterise en ce que la composition 
adhesive contient en poids sur matiere seche au moins 5% 

25 d' hydrocolloides, de preference de 7,5 a 70%, de 
preference encore de 10 a 65%. 
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9. Dispositif de mise en ceuvre du systeme adhesif a 
adhesivite activable ou desactivable selon 1'une 
quelconque des revendi cat ions 1 a 8, caracterise en ce 
qu'il comprend un produit destine a etre colle sur un 

5 support (2) , comprenant sur une surface une composition 
adhesive (1) a base d' hydrocolloides , et comprenant 
egalement un raoyen pour met t re un agent adhesif ou anti- 
adhesif en contact avec les hydrocolloides de la 
composition adhesive, de fagon a activer ou desactiver 
10 1' adhesivite. 

10. Dispositif selon la revendication 9, caracterise 
en ce que le moyen de mise en contact de 1' agent adhesif 
ou ant i -adhesif avec la composition adhesive est un canal 
(3) ou une poche dispose a proximite immediate de la 

15 surface comportant la composition adhesive et dont le 
materiau le separant de la composition adhesive est 
permeable a 1' agent adhesif ou anti-adhesif . 

11. Dispositif selon l'une ou 1' autre des 
revendi cat ions 9 et 10, caracterise en ce que le produit 

20 est choisi parmi les poches de stomie, les pansements, les 
bandes, les patchs, et les produits devant etre colles sur 
un support, en particulier la peau d'un individu. 

12. Procede de desactivation de 1' adhesivite d'une 
composition adhesive a base d' hydrocolloides , dans 

25 lequel : 

on colle sur un support (2) un produit 
comprenant sur une surface une composition 
adhesive (1) a base d' hydrocolloides , et 
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comprenant un moyen de mise en contact d'un 
agent anti-adhesif avec la composition 
adhesive, 

on met un agent anti-adhesif en contact avec la 
5 composition adhesive a base d' hydrocolloldes de 

fagon a desactiver 1 ' adhesivite, 
on laisse agir, 

on decolle le produit du support* 

13. Procede d' activation de 1' adhesivite d'une 
10 composition adhesive a base d' hydrocolloldes , dans 
lequel : 

on met en contact avec un agent adhesif une 
composition adhesive (1) a base 

d' hydrocolloldes presente sur une surface d'un 

15 produit destine a etre coll6 sur un support 

(2), et comprenant un moyen de mise en contact 
de 1' agent adhesif avec la composition 
adhesive, de fa?on a activer 1 ' adhesivite , 
on laisse agir, 

20 - on colle le produit sur un support (2) . 



14. Procede selon l'une ou 1' autre des 
revendications 12 et 13, caracterise en ce que le support 
(2) est la peau. 
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